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Abstract 


The invention relates to a passivating process which forms an alternative to the conventional chromating 
process. The invention is based on preparing a corrosion-inhibiting polysiloxane layer and/or a layer similar 
to this by a polymerisation reaction. The process according to the invention permits, in a cost-effective and 
reliable manner, corrosion protection which is both non-toxic and applicable in an environmentally safe 


manner. 
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Verfahren zur Passivierung einer metailischen Oberfl3che 

Die Erfindung betrifft ein alternatives Passivierungsver- 
fahren zu dem bekannten Chromatislerungsverfahren. Die 
Erfindung beruht auf der Herstellung einer korrosionshem- 
menden Polysiloxanschicht und/oder einer dieser Shnlichen 
Schicht durch eine Polymerisationsreaktion. Das erfin- 
dungsgemafce Verfahren ermoglicht in kostengunstiger und 
zuvertassiger Weise einen ungiftigen und umweltf reundlich 
anwendbaren Korrosionsschutz. 
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~TTSclie "irach-Anspruch- l— oder_ Ans.prjuich_^ f _djidurch ^kenn- 
zeichnet , 

daft eine solche Losung auf die zu passivier ende 
Oberflache aufgebracht wird und 
05 - dafl die chemische Verbindung anschlieliend durch eine 
WSrmebehandlung polymer isiert wird. 

4. Verfahren zur Passivierung einer metallischen Ober- 
flache nach einem der vorhergehenden Ansprliche, dadurch 

10 gekennzeichnet , dafi -die Warmebehandlung bei einer Tempera- 
tur durchgefuhrt wird, die in einem Bereich von 370 K bis 
450 K liegt. 

5. Verfahren zur Passivierung einer metallischen Ober- 
15 flache nach einem der vorhergehenden Ansprliche, dadurch 

gekennzeichnet , dafl als Siloxan-Gruppierung eine der 
Verbindung en 3-Methacryloxypropylpentamethyldisiloxan oder 
1 , 3 ,5-Trivinyl-l , 1 , 3 , 5 , 5- pent amethyltr isiloxan gewShlt 
wird . 
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einer diinnen metallischen Oberf lachenschicht durch Reak- 
tion mit Chromsaure oder Chromaten zu Chromhydroxid-/- 
Chrbmat beruht , basiert nicht nur auf dieser Konversions- 
schicht , sondern vor allem auch auf den her st ellungsbe- 

05 dingt eingelagert en Cr-VI-Ionen, die als Uberschlissige 
Chromat-Anionen eine Reserve fUr die Passivierung durch 
Inhibition und Ausheilung von mdglichen Ver letzungen f z.B, 
Kratzern, der passivierten Oberflache darstellen. Dieses 
Passivierungsverf ahren hat den Nachteil, daft die vorhande- 

10 nen freien sowie giftigen Cr-VI-Ionen lbslich sind in 
wassrigen Median und dadurch zu Gesundheits- und/oder 
UmweltschSden fiihren kdnnen. Chromat ( VI )-Ionen konnen 
insbesondere bei hoher Luf tf euchtigkeit , einem sauren 
Medium, Kont aktkorrosion , Elektrolyse und/oder Handschweift- 

15 korrosion in Losung gehen. 

Aus dem Hauptpatent DBP (deutsche Pat entanmel- 

dung P 3^ 07 093.1) ist es bekannt , diesen Nachteil da- 
durch zu vermeiden, daft die zu schutzende Oberflache mit 
20 einer Polysiloxan-Schicht iiberzogen wird. Diese Polysilo- 
xan-Schicht entsteht durch eine Hydrolyser eaktion aus 
einer organischen Losung, die ein Silan und/oder Siloxan 
und/oder Silazan enthSlt sowie fluorierte Kohlenwasser- 
stoffe als Losungsmitt el . 

25 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Weiterbil- 
dung eines gattungsgemaflan Verf ahr ens anzugeben . 

Diese Aufgabe wird gelost durch die im kennzeichnenden 
30 Teil des Pat entanspruchs 1 angegebenen Merkmale. Zweck- 
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einer Schutzschicht aus diesar Verbindung ist schematisch 

wie folgt darstellbar: 

-CH 2 -CH - [CH 2 - CH CH 2 - CH 2 - 

05 Si(OCH 3 ) 3 Si(OCH 3 ) 3 

Die Schutzschicht selbst hat die Eigenschaf t en : ausgeprag- 
te chemische Resistenz bei gleichzeit iger starker Wasser- 
10 abweisung. 

Zur Erzeugung der Schutzschicht wird ein geeignet vorbe- 
handeltes Werkstlick in die Substanz oder in eine Losung 
dieser Substanz getaucht oder damit bespriiht oder bepin- 
15 salt oder damit bewalzt t so daft auf der Met alloberf lache 
ein Film zurUckbleibt t aus dem eventuell noch vorhandenes 
Losemittel verdunsten kann. Anschlieftend wird bei erhbhter 
Temperatur und Luftzutritt die Polymerisation durchgef Uhrt , 

20 Beispiel 

Eine Aluminiumprobe wird in einem derzeit handelsiiblichen 
Reinigungs- und Entf ettungsbad vorbehandelt f griindlich 
gespiilt und in einem ebenfalls derzeit handelsiiblichen 
Beizbad gebeizt. Nach erneutem griindlichem Spiilen wird die 

25 Probe getrocknet f z.B. mit cJlfreier Preflluft, daraufhin 
fur ungefahr 30s in eine ungefahr 20#ige Losung getaucht 
von Vinyltrimethoxisilan in Fluorkohl enwasser st of f en , die 
derzeit z.B. unter dem Handelsnamen Kaltron erhaltlich 
sind, und anschlieftend ungefahr vier Stunden getempert bei 

30 ungefahr 4l3K in einem Umluf ttrockenschrank . Die Probe 
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